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Abstract of EP0675173 

Pigment compsn. for anticorrosion paints comprises (by wt.) (i) 3-40% monomeric and/or polymeric, 
metal-free or metal-contg. chelate former (I) or (II); (ii) 3-40% platelet-forming material (A) and (iii) 25-80% 
OH-ion binding material (B); opt. also (iv) 5-65% conductive pigment (C). A and B are each aromatic or 
cycloaliphatic gps. (opt. contg. S,Se,0 or N heteroatoms; opt. substd. by aryl, alkyl, halo or O.S or N 
contg. gps.); R1-R4 = H or alkyl; Me = Fe, Ni, Co, Mn, Bi, Sn, Zn or 2H. Also new are anticorrosion paints 
contg. these pigment compsns. 
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© Plgmentzubereltung fUr Korroslonsschutzanstrlchstoffe. 

© Pigmentzubereitung fUr Korrosionsschutzanstrichstoffe, enthaltend 

(i) 3-40 Masse-% einer monomeren und/oder polymeren, metallfreien Oder metallhaltigen chelatbildenden 
Verbindung, vorzugsweise eines Phthalocyanins, 

(ii) 3-40 Masse-% eines plattchenformigen Materials, vorzugsweise Glimmer und 

(iii) 25-80 Masse-% eines Hydroxylionen bindenden Materials, vorzugsweise eines Metaphosphates, Bi- oder 
Triphosphates. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform enthalt die Pigmentzubereitung zusatzlich 5-65 Masse-% eines leitfahi- 
gen Pigments. 
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Die Erfindung betrifft blei- und chromatfreie Pigmentzubereitungen fQr die Formulierung von Korrosions- 
schutzanstrichstoffen. 

Metallische Gegenstande konnen vor Korrosionen geschUtzt werden, indem sie mit einer metallischen, 
anorganischen Oder organischen Schutzschicht Qberzogen werden. Insbesondere die organischen Schutz- 

5 schichten werden zur Erhohung ihres Korrosionsschutzvermogens mit speziellen Pigmenten und/oder 
Fiillstoffen versehen. Dazu gehoren Bleimennige, Zinkchromat, Zinkphosphat, Talkum, Graphit und Glim- 
mer. Es werden aber auch organische Verbindungen als Korrosionsschutzpigmente allein oder in Kombina- 
tion mit anorganischen Pigmenten und FUIistoffen eingesetzt. Solche organischen Verbindungen sind 
beispielsweise Benzidinphosphat, Benzidinmolybdat, Benzidinhexacyanoferrat, organische Phosphon- und 

w Arsonsauren und aromatische sowie aliphatische Karbonsauren und deren Salze, wie Benzoate und 
Laureate. 

Weiterhin sind als korrosionsvermindernde Stoffe zum Schutz metallischer Oberflachen monomere und 
polymere chelatbildende Verbindungen, wie zum Beispiel metallfreies Oder metallhaitiges Tetraarylporphyrin 
oder Tetraazaannulen aus DD 281 427 bekannt. 
75 Die hochwirksamen Blei- und Chromatpigmente kdnnen infolge ihrer toxischen oder karzinogenen 
Eigenschaften nicht mehr fur den Korrosionsschutz eingesetzt werden. Die an ihrer Stelle bisher verwende- 
ten Pigmente Zinkphosphat und Zinktetraborat besitzen nur eine vergleichsweise geringe Wirksamkeit. 
Zinksalze bedurfen zunachst der Substratkorrosion, wie zum Beispiel bei Eisen: 

20 Fe - Fe 2+ + 2 e_ 

*0 2 + H 2 0 + 2 e ~ - 2 OH~ 

und sollen dann mit den entstandenen OI-T-lonen basische, schwerlosliche Komplexe bilden. Diese sollen 
entweder auf der Substratoberflache test haften oder in Defekten einer Korrosionsschutzgrundierung 

25 ausgefallt werden und diese verstopfen. Das setzt voraus, dafi einerseits das entsprechende Zinksalz in 
ausreichender Pigmentvolumenkonzentration vorhanden ist und nicht infolge seiner Wasserloslichkeit inzwi- 
schen ausgewaschen wurde und andererseits keine anderen komplexbildenden Spezies in der Beschich- 
tung oder dem angrenzenden korrosiven Medium vorhanden sind. Daher versagen die Zinksalzpigmente 
haufig bzw. sind in ihrer Wirkung den klassischen Aktivpigmenten Bleimennige und Zinkchromat deutlich 

30 unterlegen. 

Es besteht deshalb ein Bedarf an blei- und chromatfreien Pigmenten oder Pigmentzubereitungen, die 
fur Grundanstriche auf korrosionsanfalligen Metallen verwendet werden konnen und eine Korrosionsschutz- 
wirkung entfalten, die der Schutzwirkung von Blei- und Chromatpigmenten ebenbUrtig ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Pigmentzubereitung bereitzustellen. die in Anstrichstoff- 

35 ormulierungen auf Basis Ublicher Bindemittel einarbeitbar ist und als Grundierung auf den verschiedensten 
Metallsubstraten, insbesondere auf Eisenwerkstoffoberflachen, Korrosionsschutzeigenschaften besitzt, die 
mit der Schutzwirkung von Blei- und Chromatpigmenten vergleichbar ist. Diese Pigmentzubereitung soli 
nicht nur unter atmospharischer Belastung, sondern auch in belOfteten waBrigen Medien ausgepragte 
Korrosionsschutzeigenschaften besitzen. 

40 Diese Aufgabe wird gemaB der vorliegenden Erfindung durch eine Pigmentzubereitung gelost, enthal- 
tend 

(i) 3-40 Masse-% einer monomeren und/oder polymeren, metallfreien oder metallhaltigen, Chelat- 
Komplex-Verbindung gemafi den allgemeinen Formeln I und II 
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worin 

A und B jeweils unabhangig voneinander einen aromatischen oder cycloaliphatischen 

20 Rest, der auch Heteroatome, wie S, Se, 0 und N, sowie Aryl-, Alkyl-, Halogen-, 

sauerstoff-, schwefel- Oder stickstoffhaltige Gruppen als zusatzliche Substituen- 
ten enthalten kann, 
R\ R 2 , R 3 und R 4 H-Atome oder Alkylreste und 
Me Fe, Ni, Co, Mn, Bi, Sn, Zn oder H 2 

25 bedeuten, 

(ii) 3-40 Masse-% eines plattchenformigen Materials und 

(iii) 25-80 Masse-% eines Hydroxylionen bindenden Materials. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform enthalt die erfindungsgemaBe Pigmentzubereitung zusatzlich 5-65 
Masse-% eines leitfShigen Pigmentes. 
30 Die Einzelkomponenten erganzen sich in den erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen jeweils zu 100 

%. 

Als Chelat-Komplex-Verbindungen (i) werden die oben genannten, mit den allgemeinen Formeln I und II 
charakterisierten Verbindungen, vorzugsweise Phthalocyanine, Tetraarylporphyrine und Tetraazaannulene, 
eingesetzt. Unter den Phthalocyaninen sind Metallphthalocyanine und insbesondere Eisenphthalocyanin 
35 bevorzugt. 

Dem Problem der durch das Metallphthalocyanin bedingten hohen Herstellungskosten kann dadurch 
begegnet werden, daB man diese Wirkkomponente auf leitfahige TrSgermaterialien, wie oberfiachenmodifi- 
zierten Glimmer und/oder Graphit, aufbringt und dadurch mit weit weniger der eigentlichen Wirksubstanz 
Metallphthalocyanin bei gleichem oder sogar verstarktem Korrosionsschutzeffekt auskommt. 
40 Die Chelat-Komplex-Verbindungen sind in der erfindungsgemaBen Pigmentzubereitung in einem Anteil 
von 3 bis 25 Masse-%, vorzugsweise 15 bis 25 Masse-%, enthalten. Die Chelat-Komplex-Verbindungen 
reduzieren Sauerstoff, der in Wasser gelost Uber durchgSngige Poren und Defekte in der Beschichtung bis 
zum Metallsubstrat vordringt, wodurch das freigelegte Metallsubstrat passiviert wird. Gleichzeitig entstehen 
durch die Reduktion des Sauerstoffs Hydroxylionen: 

45 

0 2 + 2 H 2 0 + 4 e ~- 4 OH". 

Diese Hydroxylionen werden durch die Komponente (iii) der erfindungsgemaBen Pigmentzubereitung 
gebunden. 

so Als piattchenformiges Material (ii) werden naturlicher oder synthetischer Glimmer und andere Schichtsi- 
likate, wie Talk, Kaolin, Sericit oder auch Glasplattchen verwendet. 

Bevorzugte plattchenformige Materialien sind Glimmer und plattchenformige Pigmente, die gemaB der 
internationalen Anmeldung PCT/EP92/02 351 hergestellt werden. Sie bestehen aus einer transparenten, 
anorganischen plattchenformigen Matrix, vorzugsweise Siliciumdioxid. Die Matrix wird durch Verfestigung 
55 eines flUssigen Precursors auf einem endlosen Band hergestellt. In diese Matrix konnen noch zusatzliche 
Inhaltsstoffe eingearbeitet werden. 

Die plattchenformigen Materialien haben typischerweise eine Dicke zwischen 0,05 und 5 urn und 
insbesondere zwischen 0,2 und 2 urn. Die Ausdehnung in den beiden anderen Dimensionen betragt 
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zwischen 1 und 250 urn und insbesondere zwischen 5 und 60 urn. Das Verhaltnis der Ausdehnung in der 
Hauptdimension zur Dicke (aspect ratio) betragt mehr als 3 und vorzugsweise mehr als 5. 

In Vermischung mit dem plSttchenformigen Material ordnen sich die einzelnen Bestandteile der 
erfindungsgemaflen Pigmentzubereitung in Anstrichstoffen gleichmaBig und vom Filmbildner fest umschtos- 
5 sen ein und fUhren zu Schichten hoher Barrierewirkung fur den Antransport des korrosiven waBrigen 
Mediums zur Metalloberfiache und den Abtransport der dann dort entstehenden Korrosionsprodukte nach 
auflen. 

ErfindungsgemaB werden als Hydroxylionen bindende Materialien (iii) Metaphosphate, Bi- und Tri- 
phosphate, Kieselgele, Silikate, Alumosilikate Calcit und alle schwerloslichen Metallsalze, die schwerlosliche 
10 basische Salze Oder Komplexverbindungen mit OH"-lonen bilden, eingesetzt. So wird beispielsweise aus 
Ca[SiOa] durch Aufnahme von Hydroxylionen Ca3(OH>2[SUOio] gebildet. 

Weiterhin konnen solche Verbindungen verwendet werden, die an ihrer Oberflache ein Puffersystem 
bilden, das den pH-Wert des angrenzenden, waBrigen Mediums in den Bereich 6 $ pH S 8,5 fixiert, der fur 
die Delamination organischer Beschichtungen auf Stahlsubstraten als ungefahrlich gilt: 

75 

R - COO" + H 2 0 5ft R - COOH + OH" 

Bevorzugt wird Calciummetaphosphat verwendet, das die bei der Reduktion des Sauerstoffs entstehenden 
Hydroxylionen bindet. 

20 Das Hydroxylionen bindende Material ist in der erfindungsgemSBen Pigmentzubereitung in einem Anteil 
von 25 bis 80 Masse-%, vorzugsweise 40 bis 60 Masse-%, enthaiten. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform enthalt die erfindungsgemafle Pigmentzubereitung zusatzlich 5 bis 
65 Masse-%, vorzugsweise 15 bis 55 Masse-%, eines lertfahigen Pigmentes. Das leitfahige Pigment 
besteht entweder aus einem TrMgermaterial, das mit einer leitfahigen Schicht Gberzogen ist Oder das 

25 Pigment wird allein durch das leitfahige Material gebildet, wie zum Beispiel im Falle von RuB Oder Graphit. 
Geeignete Tragermaterialien sind Glimmer, Bariumsulfat, Siliciumdioxid Oder Titandioxid. Als leitfahige 
Schichten kommen Antimon dotiertes Zinnoxid, Halogen dotiertes Zinnoxid Oder Aluminium dotiertes 
Zinkoxid in Frage. Diese leitfahigen Materialien konnen auch das Pigment allein bilden. Ein im Handel 
verfUgbares leitfShiges Pigment ist beispielsweise Minatec®CM 30 von E. MERCK, Darmstadt. Es handelt 

30 sich urn einen mit Titandioxid beschichteten Glimmer, der mit einer Schicht aus Antimon dotiertem Zinnoxid 
uberzogen ist. 

Durch das leitfahige Pigment wird die fur die katalysierte Sauerstoffreduktion erforderliche elektronische 
Leitfahigkeit der erfindungsgemaBen Pigmentzubereitung besser gewahrleistet. 

Durch die Bindung der bei der Sauerstoffreduktion entstehenden Hydroxylionen wird eine Delamination 
35 der Beschichtung vom Metallsubstrat verhindert, so daB es nicht zu einer Unterfilmkorrosion, bei Eisenwerk- 
stoffen als Unterrostung bezeichnet, kommt. 

Die erfindungsgemafle Pigmentzubereitung wird aus den Einzelkomponenten mit den in der Pigment- 
und Anstrichmittelindustrie Gblichen Maschinen, wie Sand- Oder PerlmOhlen, KugelmOhlen und WalzenmUh- 
len in praxisgerechter Mahlfeinheit hergestellt und in Anstrichformulierungen auf Basis ublicher Bindemittel 
40 dispergiert Es konnen aber auch die einzelnen Komponenten nacheinander im Bindemittel dispergiert 
werden. Derartige Bindemittel sind Alkydharze, Polyurethane, chlorierter Kautschuk Oder Melaminharze, die 
in einer Menge von 35 bis 55 Masse-% in den Anstrichformulierungen enthaiten sind. 

Weitere Bestandteile sind in einer Menge von bis zu 2 Masse-% Sikkative und Hilfsstoffe, wie z.B. 
Dispergiermittel, Verlaufsmittel, Antiabsetzmittel, Haftmittel Oder Thixotropiermittel. AuBerdem sind noch 
45 Losungsmittel in einem Anteil von 10 bis 20 Masse-% enthaiten, die auf das jeweilige Bindemittel 
fachgemSB abgestimmt werden mQssen. Ubliche Losungsmittel sind Butylacetat, Xylen und Paraffinkohlen- 
wasserstoffgemische im Siedebereich von 120 bis 180 'C. 

Die erfindungsmaBe Pigmentzubereitung wird fUr Anstrichformulierungen, die auf den verschiedensten 
Metallsubstraten, insbesondere auf Eisenwerkstoffoberflachen, als Grundierung appliziert werden, einge- 
50 setzt. Die Grundierung zeichnet sich nach AbschluB der Filmbildung unter atmospharischer Belastung oder 
Exposition in belUfteten waBrigen Medien durch ausgeprSgte Korrostonsschutzeigenschaften aus. 

Die erfindungsgemafle Pigmentzubereitung erfullt alle Anforderungen, die an Pigments fur Korrosions- 
schutzgrundierungen gestellt werden. 

Sie beeintrachtigt weder die Verlaufs- noch die Filmbildungseigenschaften des Anstrichstoffes und fuhrt 
55 stattdessen zu einer gleichmafligen, auf Metallsubstraten festhaltenden und besonders alterungsbestandi- 
gen Schicht mit hoher Barrierewirkung; sie schrankt auch nicht die Uberstreichbarkeit der erzeugten 
Grundierung fur den Aufbau von Mehrfachschichtsystemen ein und ist vor allem in der Lage, das 
Metallsubstrat in Poren oder in durch mechanische EinflUsse entstandenen Defekten einer Beschichtung bei 
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Einwirkung waflriger Medien zu passivieren und dadurch die Unterfilmkorrosion, bei Eisenwerkstoffen als 
Unterrostung bezeichnet, zu verhindern. 

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen ist es, daB sie auch in Anstrichstoff- 
ormulierungen, die Zinkphosphat enthalten, verwendet werden konnen und die damit hergestellten Grundie- 
5 rungen in ihren Korrosionsschutzeigenschaften sogar den mit Zinkchromat pigmentierten deutlich uberlegen 
sind. 

ErfindungsgemaBe Pigmentzubereitungen wurden in Bindemittelsysteme nach in der Lackindustrie 
Ublichen Misch- und Dispergierverfahren eingearbeitet, wobei die Kornfeinheit unter 20 urn lag. Durch die 
fur das jeweilige Bindemittel geeigneten Verdunnungsmittel erhielten die Anstrichstoffe mit den erfindungs- 

70 gemaBen Pigmentzubereitungen die zur Verarbeitung erforderliche Viskositat Diese Verdunnungsmittel, 
Gblicherweise handelt es sich urn Butylacetat, Xylen und Paraffinkohtenwasserstoffe im Siedebereich von 
120 bis 180 'C kann der Fachmann den Lackrohstofftabellen von Karsten, verlegt im Vincentz-Verlag, 
entnehmen. Auf diese Weise wurden fiinf Anstrichstoffe hergestellt, mit denen Probebleche aus einem 
Massenstahl beschichtet wurden. Diese Probebleche wurden folgenden Priifungen unterzogen, wobei 

75 gleichzeitig ein Vergleich mit zwei Referenzsystemen, einem Zinkphosphat- und einem Zinkchromat- 
haltigen Anstrich, erfolgte: 

a) Freibewitterung nach DIN 53166 

b) MACHU-Test, Wechselbeanspruchung nach 8 h Tauchen in eine Losung aus 50 g NaCI, 10 ml 
Etsessig, 5 g 30 %ige Wasserstoffperoxidlosung je Liter dest. Wasser (taglich frisch) bei 40 *C und 16 h 

20 Exposition in trockener Luft bei Zimmertemperatur je Zyklus 

c) Wechselklimatest nach VDA 621-415 
Ergebnisse der Korrosionsschutzprufungen 

a) Freibewitterung nach DIN 53166 

Nach einer Auslagerungszeit von 12 Monaten ist der eingebrachte Ritz bei den durch das Referenzsy- 
25 stem I oder li beschichteten Proben in einem Umfeld von 2 bis 3 mm Breite dicht von kleinen Blasen 
umgeben, wahrend bei alien Beschichtungen die mit den erfindungsgemaBen Pigmentkombinationen 
noch keine Blasenbildung aufgetreten ist. 

b) MACHU-Test (8 Zyklen) 

Beurteilt wurde der Blasengrad der Beschichtungen nach DIN 53209 und der korrodierte Flachenanteil 
30 bezogen auf die Gesamtflache* nachdem die Beschichtung nach 8 Zyklen Belastung abgelost worden 
war: 





Beschichtung 


Blasengrad 


Anteil korrodierter Flache in % 


35 


Referenzsystem I 


m 3 /g 3 


42 




Ref ere nzsy stem II 


m 4 /g* 


60 




Beispiel 1 


0/0 


< 1 




Beispiel 2 


0/0 


< 1 




Beispiel 3 


mVg 1 


< 1 


40 


Beispiel 4 


0/0 


< 1 




Beispiel 5 


mVg 1 


ca. 1 



c) Wechselklimatest nach VDA 621-415 

Nach 9 Zyklen Wechselklimabeanspruchung zeigen die Referenzsysteme eine stellenweise bis zu 3 mm 
fortgeschrittene Unterrostung am Ritz, wahrend sich dieser Vorgang an den erfindungsgemaBen Proben 
noch nicht eindeutig fixieren laBt (< 1 mm). 

Die Ergebnisse zeigen, daB die mit den erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen hergestellten Schutz- 
anstriche auf Eisenwerkstoffoberflachen im Vergleich zu den Referenzsystemen einen deutlich besseren 
Schutz gegen Korrosion bewirken, obwohl Referenzsystem II ein hochwirksames Chromatpigment 
enthalt. 

Die komplette Offenbarung alter vor- und nachstehend aufgefuhrten Anmeldungen, Patente und Verof- 
fentlichungen ist durch Bezugnahme in dieser Anmeldung enthalten. 

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung naher erlautern, ohne sie jedoch zu beschranken. 

55 
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Beispiel 1 



Eisenphthalocyanin 


6,3 Masse-% 


Minatec 30 CM 


6,3 Masse-% 


Glimmer 


3,1 Masse-% 


Ca-m-Phosphat 


12,6 Masse-% 


Zinkphosphat (Hopeit) 


6,3 Masse-% 


Harzlosung, 60%ig in Xylen (luft- und warmetrocknendes kurzoliges Alkydharz) 


48,8 Masse-% 


Losungsmittel 


15,1 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


1 ,5 Masse-% 



75 Beispiel 2 



Eisenphthalocyanin 


4,4 Masse-% 


Glimmer 


4,4 Masse-% 


Ca-m-Phosphat 


17,5 Masse-% 


Zn-m-Phosphat 


8,7 Masse-% 


Harzlosung, 60%ig in Xylen (luft- und warmetrocknendes kurzSliges Alkydharz) 


48,7 Masse-% 


Losungsmittel 


14,6 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


1 ,7 Masse-% 



Beispiel 3 

30 



Eisenphthalocyanin 


6,05 Masse-% 


Minatec 30 CM 


6,07 Masse-% 


Glimmer 


2,99 Masse-% 


Ca-m-Phosphat 


15,09 Masse-% 


ZinkweiB 


6,05 Masse-% 


Harzlosung wie Beispiel 1 


47,82 Masse-% 


Losungsmittel 


14,36 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


1,57 Masse-% 



40 

Beispiel 4 



Eisenphthalocyanin 


5,68 Masse-% 


Minatec 30 CM 


5,68 Masse-% 


Glimmer 


2,82 Masse-% 


Ca-m-Phosphat 


17,00 Masse-% 


Zn-Tetraborat 


2,81 Masse-% 


Harzlosung wie Beispiel 1 


49,51 Masse-% 


Losungsmittel 


14,86 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


1 ,64 Masse-% 
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Beispiel 5 



Eisenphthalocyanin 


7,13 Masse-% 


Minatec 30 CM 


7,14 Masse-% 


Glimmer 


3,56 Masse-% 


Ca-m-Phosphat 


14,26 Masse-% 


Zinkphosphat 


7,10 Masse-% 


Harzlosung Plexigum PM 685 (Acrylharz in Xylen) 


42,47 Masse-% 


Losungsmittel 


17,51 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


0,83 Masse-% 



15 Vergleichsbeispiel 1 



Zinkphosphat 


7,20 Masse-% 


ZinkweiB (Zinkoxid) 


1 1 ,63 Masse-% 


Mikrotalkum N 


6,19 Masse-% 


Bayferrox 140 (Eisenoxidrot) 


13,36 Masse-% 


Blanc fixe 


6,19 Masse-% 


Harzlosung wie Beispiel 1 


41,64 Masse-% 


Losungsmittel 


12,5 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


1 ,29 Masse-% 



Vergleichsbeispiel 2 



Zinkgelb (Zinkchromat) 


7,63 Masse-% 


ZinkweiB 


1 1 ,63 Masse-% 


Mikrotalkum AT 1 


6,19 Masse-% 


Bayferrox 140 


13,36 Masse-% 


Blanc fixe 


6,19 Masse-% 


Harzlosung wie Beispiel 1 


41,21 Masse-% 


Losungsmittel 


12,5 Masse-% 


Sikkative und Hilfsstoffe 


1,29 Masse-% 



Beispiel 6 

45 Eine auf Aluminium und feuerverzinktem Stahluntergrund hergestellte Beschichtung mit einer Formulie- 
rung gemafi Ausfuhrungsbeispiel 5 (zweischichtig mit 80 am Gesamtschichtdicke) zeigt nach 12 Monaten 
Freibewitterung gemafl DIN 53166 weder in der Nahe des Ritzes noch auf der sonstigen Probenflache 
Blasen- oder Enthaftungserscheinungen. Die gute Haftung wird durch PrOfung nach der AbreiBmethode 
belegt: 

so - ohne Wasserbeanspruchung 4.. .7 MPa 

- nach 9 d Dauertauchen in dest. Wasser 5...12 MPa, 
wobei der Bruch uberwiegend nicht an der Phasengrenze Substrat/Beschichtung, sondern innerhalb der 
Beschichtung erfolgt (Kohasionsbruch). Anstrichstoffe mit den erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen 
sind folglich nicht nur zur Anwendung fUr Eisenwerkstoffe, sondern bei Wahl eines geeigneten Bindemittels 

55 auch fUr andere korrodierende Metalle zum Zwecke eines wirksamen Korrosionsschutzes einsetzbar. 
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Patentansprliche 

1. Pigmentzubereitung fOr Korrosionsschutzanstrichstoffe, enthaltend 

(i) 3-40 Masse-% einer monomeren und/oder polymeren, metallfreien Oder metallhaltigen chelatbil- 
denden Verbindung gemaS den allgemeinen Formeln I und II 



B 



N=X N J-N 
I 

N— Me-N 

-fax 

A B 



B 




worin 
A und B 



jeweils unabhangig voneinander einen aromatischen Oder cycloaliphati- 
schen Rest, der auch Heteroatome, wie S, Se, 0 und N, sowie Aryl-, AlkyK 
Halogen-, sauerstoff-, schwefel- Oder stickstoffhaltige Gruppen als zusatzli- 
che Substituenten enthalten kann, 
H-Atome oder Alkylreste und 
Fe, Ni, Co, Mn, Bj, Sn, Zn oder H 2 



R 1 , R 2 , R 3 und R* 
Me 
bedeuten, 

(ii) 3-40 Masse-% eines plattchenformigen Materials und 

(iii) 25-80 Masse-% eines Hydroxylionen bindenden Materials. 



2. Pigmentzubereitung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB sie 

(i) 3-40 Masse-% einer monomeren und/oder polymeren, metallfreien oder metallhaltigen chelatbil- 
denden Verbindung gemaS den allgemeinen Formeln I und II 




worin 
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A und B jeweils unabhangig voneinander einen aromatischen Oder cycloaliphati- 

schen Rest, der auch Heteroatome, wie S, Se, 0 und N, sowie Aryl-, Alkyl-, 
Halogen-, sauerstoff-, schwefel- Oder stickstoffhaltige Gruppen als zusatzli- 
che Substituenten enthalten kann, 
5 R 1 , R 2 , R 3 und R 4 H-Atome oder Alkylreste und 

Me Fe, Ni, Co, Mn, Bi, Sn, Zn Oder H 2 

bedeuten, 

(ii) 3-40 Masse-% eines plattchenformigen Materials, 

(iii) 25-80 Masse-% eines Hydroxylionen bindenden Materials und zusatzlich 
70 (iv) 5-65 Masse-% eines leitfahigen Pigmentes enthalt. 

3. Pigmentzubereitung nach mindestens einem der AnsprUche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
chelatbildende Verbindung ein Phthalocyanin ist. 

75 4. Pigmentzubereitung nach mindestens einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Phthalocyanin ein Metallphthalocyanin ist. 

5. Pigmentzubereitung nach mindestens einem der AnsprUche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Metallphthalocyanin ein Eisenphthalocyanin ist. 

20 

6. Pigmentzubereitung nach mindestens einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das 
plattchenformige Material ein Schichtsilikat, Glas Oder Siliciumdioxid ist. 

7. Pigmentzubereitung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB das 
25 Schichtsilikat natUrlicher Oder synthetischer Glimmer ist. 

8. Pigmentzubereitung nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Hydroxylionen bindende Material ein Metaphosphat, Bi- oder Triphosphat ist. 

30 9. Verwendung der Pigmentzubereitung nach den AnsprUchen 1 bis 8 fOr Korrosionsschutzgrundierungen. 

10. Korrosionsschutzanstrichstoff, enthaltend die Pigmentzubereitung nach den AnsprUchen 1 bis 8. 
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